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® Composition dermatologlque, son precede de preparation et son application dans le domalne des pansements. 



© ^invention a trait a une composition dermatologique 
renfermant: 

a) de la polyvinylpyrrolidone, 

b) du glycerol, et 

c) au moins un enzyme. 

L'invention a egalement trait au procede de prepara- 
tion de cette composition, et a son application dans le 
domaine des pansements. 
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non gras qui est non adhesif, utile dans le domaine des pansements, 
notamment pour le traitement des plaies et des dermatoses, en vue 
de remplacer les tulles gras (en raison de ses proprietes protectrice, 
adsorbante des serosites et non adherente) , et susceptible d'etre 
anti-inf lammatoire quand il est permeable et non anti-inf lammatoire 
dans le cas contraire. 

Un autre des avantages de 1* invention est de pouvoir 
incorporer dans ladite composition un principe actif tout en 
conservant son activite (ce qui est particulierement interessant 
pour les enzymes, tels que la catalase; qui voient leur activite 
diminuer au contact de I 1 air), ledit principe actif etant libere 
au contact de la peau par la solubilisation du polymere et du 
plastifiant par les liquides corporels. 

La composition selon 1' invention est caracterisee en 
ce qu'elle renferme : 

a) de la polyvinylpyrrolidone, 

b) du glycerol, et 

c) au moins* un enzyme. 

Parmi les moyens a) qui conviennent, on peut notamment 
mentionner les PVP ayant un poids moleculaire compris entre environ 
10.000 et 400.000. Le moyen a) prefere est la polyvinylpyrrolidone 
ayant un poids moleculaire de l f ordre de 40.000. 

Le rapport ponderal moyen a) -moyen b) est selon 
l 1 invention avantageusement compris entre 3 et 5 et, de preference, 
compris entre 3,5 et 4. 

Le moyen c) qui est utilise a une dose therapeutiquement 
efficace est un enzyme qui peut etre notamment choisi parmi l 1 ensemble 
constitue par la catalase, 1 Urokinase, la superoxyde-disrautase, 
1' amylase, les proteases et leurs melanges. 

Dans le domaine des pansements, la composition renfermant 
les moyens a) , b) et c) constitue une forme galenique nouvelle qui 
est particul ! erement indiquee pour isoler et cicatriser les plaies, 
notamment quand le moyen c) est la catalase. 

Le procede de preparation de la composition selon 
l 1 invention consiste a melanger les moyens a), b) et c) par voie 
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aqueuse selon 1* invention comprenant le melange 3 constitue par 
les moyens a), b) et c) ; on amene un textile 4 (tisse ou, de 
preference, non tisse), au moyen d'un cylindre 8 reglable en hauteur, 
au contact de la masse 3 deposee sur le support 1 , puis on 
evapore l'eau au moyen d ! un four 5 muni d'arrivees d'air 6. A la 
sortie du four, le produit, qui va etre recueilli en 7, est tel 
que la masse 3 seche est situee de part et d f autre du support 4 
(au cours du sechage, ledit support s'est enf once dans ladite 
masse). On obtient ainsi un depot de 20 a 250 g/m2 de composition 
dermatologique . 

D'autres avantages et caracteristiques de l 1 invention 
seront mieux compris a la lecture qui va suivre d'exemples de 
mise en oeuvre nullement limitatif s. 
EXEMPLE 1 

Pansement a base de catalase . 

1) On prepare par voie humide un melange PVP-catalase (3:1) en 
poids dans lequel la PVP a un poids moleculaire d 1 environ 
40.000. 

2) On lyophilise le melange ainsi obtenu. 

3) 40 parties en poids de la poudre lyophilisee ainsi obtenue 
sont melangees a 40 parties en poids de PVP de poids 
moleculaire de I'ordre de 40.000 et a 20 parties en poids de 
glycerol ; on agite le melange resultant avec de l'eau 

(100 parties en poids). 

Un support textile (non tisse) est enduit avec le 
melange comprenant 100 parties en poids d'eau, 40 parties en poids 
de PVP-catalase (3:1), 40 parties en poids de PVP et 20 parties 
en poids de glycerol (c' est-a-dire un melange renfermant au total 
100 parties en poids d ? eau, 70 parties en poids de PVP, 10 parties 
en poids de catalase et 20 parties en poids de glycerol) , selon 
le mecanisme schematise par la figure 1 . 

4) On passe alors dans un four tunnel a 80°C pour evaporer l'eau. 

Par enduction, la quantite de composition en matiere 
seche est comprise entre 20 et 250 g/m2 et avantageusement de 
100 g/m2 (soit 10 g/m2 d'enzyme). 
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EXEMPLE 6 

Pansement a base de catalase et d f un moyen antiseptique . 

1) On prepare par voie humide un melange a partir de 34,5 parties 
en poids de PVP (ayant un poids moleculaire de environ 

5 40.000), de 4,5 parties en poids de catalase ayant un titre de 

4,5 x 10^ Ul/g et de I partie en poids d'un principe actif 
(diisethionate d 1 hexamidine) , 

2) On evapore l T eau sous pression atmospherique. 

3) ,Le produit resultant de 1 1 evaporation de l'eau est melange 

10 sous agitation avec 40 parties en poids de PVP (ayant un poids 

moleculaire de environ 40.000) et 20 parties en poids de 
glycerol, et 100 parties en poids d'eau. 

4) Le melange resultant est depose par enduction sur un support 
(tisse ou non tisse) de facon que apres sechage dans un four 

15 tunnel a 80°C on obtienne un depot d f enduction de 100 g/m 2 

comprenant 74,5 q/joZ de PVP, 4,5 g/m2 de catalase, 1 g/m 2 de 
diisethionate d 'hexamidine et 20 g/m 2 de glycerol. Le pansement 
ainsi obtenu comprend done 2025 UI/cm 2 de catalase. 
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9. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce que 
le moyen c) est la catalase, et en ce que l f elimination de l f eau 
est realisee au stade 2) par lyophilisation et au stade 4) par • 
evaporation a 40-90°C, de preference a 80°C. 

10. Procede selon la revendication 8, caracteris& en ce 
que le moyen c) est la catalase, et en ce que 1 'elimination de 
l T eau est realisee au stade 2) et au stade 4) par evaporation 

a 40-90°C, de preference a 80°G. 

1 J m Application de la composition dermatologique selon 

l f une quelconque des revendications 1 & 6, caracterisee en ce 
que ladite composition est utilisee en tant qu'enduit dans le 
domaine des pansements. 
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